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Verfahren zur Herstellung eines Gemisches yon Phthalocyaninfarbstoffen. 



Es wurde gefunden, daB Sulfochloride der 
Phthalocyaninreihe in ihre Amide dureh Be- 
haudlung mit Ammoniak oder Aminen iiber- 
geftihrt werden ktJunen. Als geeignete Basen 
seien neben Ammoniak folgende genannt: 
Anilin, Dodecylamin, Stearylamin,Cyclohexyl- 
amin, Perhydrocarbazol, Butyloxyathylamin 
undDiathanolaminjfernerkommen Polyamine, 
wie z. 5. Benzidin oder Athylendiamin und 
substituierte Amine, wie z. B. Aminosaiizyl- 
saure, in Frage. Selbstverstandlichkonnen auch 
Gemieche von verschiedenen Aminen benutzt 
werden. Je nach der Uatur der angewandten 
Basen werden hierbei Umsetzungsprodukte 
von den verBchiedenartigsten Eigenschaften 
erbalten. So zeigen die Amide, welehe nooh 
aufitauschbareWasserstoffatome am Stickstoff 
enthalten, also die mittels Ammoniak oder 
monosubatituierten Aminen erbaltlichen Pro- 
dukte, die Eigenschaft, daft sie mit Metall- 
verbindungen, z. B. mit Erdalkalisalzen, ver- 
lackt werden konneu; sie liefern hierbei wert- 
volle Pigmentfarbstoffe. Die mittels alipha- 



tischer Amine oder hydroaromatischer Amine 
hergestellten Umsetzungsprodukte sind dar- 
iiber hinauszum Teil in Fetten oder organischen 
La&ungsmitteJn, wie z. B. in Alkohol, Aceten, 
Chloroform, Benzol, Pyridin, Polyatyrol,Zellu- 
losetriacetatspinnlosung etc. lbslich und eignen 
sich unter anderem daher hervorragend als 
Sprit- und Zapon-Farbstofie. Produkte, in wel- 
ehe auf dem oben beschriebenen Weg Salizyl- 
saurereste eingefflhrt wurden, konnen mit 
Chromsalzen verlackt werden und eignen sich 
daher fur die Herstellung von Chromkomplex- 
farbstoffen. Es mag in alien Fallen dahinge- 
stellt bleiben, ob die Sulfochloridreste ganz 
oder teilweise in Amide ubergeftihrt werden. 

Als Ausgangsprodukte kommen die ver- 
schiedenartigsten Phthalocyaninsulfochloride, 
und zwar metallhaltige Produkte ebenso wie 
metallfreie Produkte in Frage. Das Phthalo- 
oyanin-Molekiil kann nebenher verschieden- 
artige Substituenten, z. B. Phenyl gruppen 
tragen. 



Pbthalocyaninsulfosaurechloride kdnnen 
durch Einwirkung von Chlorsulfonsaure auf 
Phthalocyanine bergestellt werden; es ent- 
8teben bierbei jeweils Gemische von Phthalo- 
cyaninen mit unterschiedlicher Anzabl von 
Sulfonsaurechloridgruppen. 

Gegenstand vorliegender Erfindung ist nun 
ein Verfabren zur Herstellung eines Gemischea 
von Phthalocyaninfarbstoffen, dadurcb ge- 
kennzeichnet, dati man ein Gemisch von 
Kupferphthalocyaninsulfosaurechlorideii, wie 
ea durch Einwirken von Chlorsulfonsaure auf 
Kupferphthalocyanin erhaitlich ist, njit Am- 
moniak zur Umsetzuug bringt Das Aminoniak 
wird vorzugsweise in Form einer ges&ttigten 
waBrigeh Losung benutzt. 

Das entstebende Kupferphthalocyaninsulf- 
amid stellt ebenfalls ein Gemiscb dar und 
bildet ein dunkelblaues Pulver, welches sich 
in Wassersehr leicht mit klarblauerFarbe lttet. 

Beispiel: 

Ein Gemisch von Kupferphthalocyaninsulfo- 
chtoriden (erhalten durch einsttindigesErhitzen 
von Kupferphthalocyanin mit Chlorsulfonsaure 
auf 130 — 135°) wird als feuchte Paste in einen 
tJberschufi von einer gesattigten Aramoniak- 
losung ei nge tragen. Man laftt bei Zi turner* 
temperatur mehrere Stunden riihren und er- 



warmt gegen Ende etwa 30 Minuten auf etwa 
40 — 50°. Die erhaltene Losung wird natron- 
alkalisch gestellt; dann wird das Natrium- 
salz des Sulfamids durch Zugabe von Natrium- 
chlorid auKgesalzen. Es stellt ein dunkelblaues 
Pulver dar, welches sich in Wasser sehr leicht 
mit klarblauer Farbe I5st. 

Patent anspbtjch : 

Verfabren zur Herstellung eines Gemisches 
von Phthalocyaninfarbstoffen, dadurcb gekenn- 
zeichnet, daB man ein Gemisch von Kupfer- 
phthalocyaninsulfosaurechloriden, wie es durch 
Einwirken von Chlorsulfonsaure auf Kupfer- 
phthalocyanin erhaitlich ist, mit Ammoniak 
zur Umsetzuug bringt. 

Das entstebende Kupferphtbalocyaninsulf- 
amid ist ein Gemisch, das ein dunkelblaues 
Pulver bildet, welches sich in Wasser sehr 
leicht mit klarblauer Farbe lost. 

UNTERANSPRUCH: 
Verfahren nach Paten tanspruch, dadurch 
gekennzeichnet, dafi mit einer gesattigten, 
w&Grigen AmmoniaklBsung gearbeitet wird. 
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